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Eljaras kalcium-szilikat kotesu epitoelemek eloallitasara 



(57) KIVONAT 

A talalmany eljardst ismertet kalcium-szilikdt kotesu 
epittfelemek eloallitasara eromuvi pernyebol, amorf 
Si0 2 -b61, karbidmdszbol, duzzasztott perlitbol es vfz- 
bol. Az eljdras sor£n 50-80 tomeg% pernyet, 5-10 
tomeg% amorf Si0 2 ot, 10-30 tomeg% karbidmeszet, 



0,5-10 tomeg% duzzasztott perlitet 6s 10-20 tomeg% 
vizet kevernek ossze, majd a homogen elegyet sajtol- 
jak es 270-280 °C-on autoktevban gozoli. Az elkeszi- 
tett epitoelem a hagyomanyos m6don es a hagyoma- 
nyos anyagokkal falazhato es vakolhatd. 
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A talalmany targya eljaras kalcium-szilikat kotesu epi- 
toelemek eloallitasara eromuvi pernyebol, amorf Si0 2 - 
b61, karbidmeszbol, duzzasztott perlitbol es vfzbtfl. 

Napjainkban egyre inkabb eloterbe keriilnek a kor- 
nyezetvedelmi szempontok, fgy ezzel parhuzamosan 
mind siirgetfibbe vdlik az ipari hullad6kanyagok - pi. 
az eromuvi pernye, karbidmesz stb. - felhasznalasi 
lehettfsegeinek kutatasa. Ezek az ipari hulladekanya- 
gok amellett, hogy kornyezetv&ielmi szempontbol 
rendkrviil karosak, jelent6s teriileteket foglalnak el, il- 
letve tesznek megmuvelhetetlenne. Hazankban pi. az 
erflmtfvi pernyenek 6s a karbidmesznek csak toredeket 
hasznositjdk. 

A porszenek eltiizelesekor keletkezett pernye fel- 
hasznalasa tobbfele modon tortenhet. A legnagyobb 
felhasznalo az epftoanyaggyarto ipar es az epit6ipar. A 
pernyet adalekanyagkent, de onmagdban is, kiilonbozd, 
foleg epftesi teriileten hasznositjdk. A fobb felhasznala- 
si teruletek: cement gyartds, pernyeblokk, gazszilik£t, 
pernyekavicsgyartas, ut- es mely£pit6s, mezdgazdasagi 
es egyeb celu felhasznalas. (Tamas R Szilikatipari Ke- 
zikonyv, Muszaki Konyvkiado, 1982.) 

Agazbeton gyartasakor a pernyehez kotoanyagkent 
meszet, cementet, pdruskepzo anyagkent aluminium- 
port adnak. igy j6 h6szigetelesu idomokat kapnak. Az 
eljaras nagy hibaja, hogy szinte lehetetlen egyenletes 
porusszerkezetu anyagot eloallitani, ami a vegtermek 
szilards^g^t jelentfls mert£kben rontja. Probtemdt okoz 
m6g, hogy a gazbeton blokkok igen konnyen felveszik 
a vizet, de eleg nehezen adjak le, fgy specialis habar- 
csokra van sziiks6g a vfzfelv&el mertekenek csokken- 
t6sere. A pernye epitoipari celra val6 felhasznalasat a 
fizikai tulajdonsagain kivul jelentos mertekben befo- 
lyasolja a pernye k6miai osszetetele. Ez sajnos nem- 
csak szenlelohelyenkent valtozik, hanem tobbnyire az 
egyes lelohelyeken beliil is valtozik az ido fuggvenye- 
ben. A legoptimdlisabb az az eset, amikor a pernye 
kemiai osszetetele lehettfseget ad a kalcium-szilikdt 
hidrat kepzodesere, mert ebben az esetben a pernye 
nemcsak mint adalekanyag szerepel, hanem a szildrd- 
sagot is javftja a latens hidraulikussaga reven. 

Mivel ez a jelenseg nem minden pernyere igaz, es 
mivel a kemiai osszetetel egy adott pernye eseteben is 
valtozhat az ido fuggvenyeben a szenlelohely kiterme- 
lesevel parhuzamosan, az altalunk keszftett talalmany 
olyan megoldasra torekszik, hogy az ingadozo pernye- 
minoseg ne befoly£solja a gyartani kivant epitoelem 
minosegi jellemzoit. 

Mivel kalcium-szilikat-hidrat kotesu teglat kivan- 
tunk eloallitani, kezenfekvo volt, hogy a CSH-ot a 
t£gla eloallitasa soran - in situ - a t£glaban allitsuk elo 
a megfelelo adalekanyagok hozzaadasaval. fgy sziik- 
segtelen volt, hogy a tegla kotesehez cementet hasznal- 
junk, ami az eloallitasi koltsegeket csokkentette. Az 
adalekanyagok optimalizalasaval sikeriilt elerni, hogy 
a tegla minimal is szi lards agat is beallftsuk a pernye 
oxidos osszeteteldnek t£g hatarok kozott torteno valto- 
zasa eseten is. Ez azt jelentette, hogy a tegla nyomoszi- 
lardsaga egy minimalis ertektol - 8 MPa - csak poziti'v 
irdnyban terhet el. 



A talalmany lenyege, hogy 50-80 tomeg% pernyet, 
5-10 tomeg% amorf Si0 2 -ot, 10-30 tomeg% karbid- 
meszet es 0,5-10 tomeg% duzzasztott perlitet osszeke- 
verunk, adunk hozza 10-20 tomeg% vizet es homogen 

5 kevereket keszi'tiink. Az elegyet sajtoldssal formazzuk, 
majd autokldvban 270-280 °C-on g6zoljuk. 

A kalcium-szilikat-hidrat a gtfzoles soran alakul ki 
az epitoelemben. A talalmany elkeszitesekor arra tore- 
kedtunk, hogy az epi'toelemet lehetoseg szerint hulla- 

10 dekanyagokbdl allitsuk elo. A taldlmdny szerinti kom- 
pozicioban a duzzasztott perlit kivetelevel minden 
alapanyag valamilyen ipari folyamat mellektermeke- 
kent keletkezik. Ezen anyagok tdrolasa, illetve az elhe- 
lyezese eddig problemdt okozott az uzemeknek. A per- 

15 nyevel kapcsolatos problemakrol mar szoltunk, a kar- 
bidmesz az acetilengydrtas soran keletkezik, es 6riasi 
zagytarolokban helyezik el. A felhasznalasa nem meg- 
oldott probMma, csak toredeket haszndljak fel. Az 
amorf Si0 2 a korundgydrtas soran keletkez6 mellekter- 

20 mek. 

A kompozicioban az amorf Si0 2 es a karbidmdsz- 
ben levo Ca(OH) 2 reakciojanak eredmenyekent alakul 
ki a CSH. A duzzasztott perlitnek kettos funkcioja van. 
Az egyik az epitoelem hoszigetelesenek javitasa, a 

25 masik funkci<5 technoltfgiai jellegu. A kompozicio 
rendkiviil erz6keny a sajtolas sor^n a nedvesitesre. A 
duzzasztott perlit a nagy vfzfelvevo k6pesseg6nel fog- 
va viszonylag nagy toleranciat biztosft a hozzaadhato 
viz mennyiseg6re vonatkozoan. 

30 Az elkeszitett falaz6elemek a hagyomdnyos falazo- 
elemekhez hasonl6an be6pi'thetok, illetve vakolhatdk. 
Felhasznalasuk a hagyomdnyos epMipari technoldgialc 
szerint tortenik. A talalmanyt az oltalmi kor korlatozasa 
nelkul a kovetkezo kiviteli pelddkkal ismertetjuk: 

35 

/. pelda 

64,5 tomeg% eromuvi pernyet, 5,8 tomeg% amorf 
SiO r ot, 20 tomeg% karbidmeszet es 1,0 tomeg% duz- 
zasztott perlitet osszekeveriink, adunk hozza 10 to- 

40 meg% vizet es homogen keverdket keszftunk. A keve- 
reket form£ba tesszuk, sajtoljuk, majd 276 *C-on au- 
tokldvban gozoljuk. Az elkeszitett idom surusege 
1,200 kg/m 3 , nyomdszilardsdga 8,8 MPa volt. Az epi- 
toelem a hagyomdnyos mddon beepftheto, ill. vakolha- 

45 to. 

2. pelda 

59 tomeg% pernyet, 5,9 tomeg% amorf SiO r ot, 
17,9 tomeg% karbidmeszet es 2,4 tomeg% duzzasztott 

50 perlitet osszekevertiink, adtunk hozza 14,8 tomeg% 
vizet 6s homogen elegyet keszitettiink. A kevereket 
formaba tettiink, sajtoltuk, majd 276 °C-on autoklav- 
ban gozoltiik. Az elkeszftett idom surusege 900 kg/m 3 . 
A falazdelem a hagyomanyos epitoipari lechnologiak- 

55 kal es anyagokkal falazhatd, ill. vakolhato. 
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tasara eromuvi pernyebol, amorf SiO r bol, karbid- 
meszbol, duzzasztott perlitbol es vfzbol azzal jelle- 
mezve, hogy 

a) 50-80 tomeg% erdmuvi pernyet, amely 
56-60 tomeg%-ban Si0 2 -ot 

16-18 tomeg%-ban Al 2 O 3 -0t 

8-12 tomeg%-ban Fe 2 0 3 -ot 

5-7 tomeg%-ban CaO-ot 

1-2,5 tomeg%-ban MgO-ot 

1 ,5-6,5 tomeg%-ban S0 3 -ot 

1-2 tomeg%-ban K 2 0-ot 

0,2-1 tomeg%-ban Na 2 0-t tartalmaz, 

b) 5-10 tomeg% amorf SiO r ot, amelynek Si0 2 tartal- 
ma min. 85 tomeg%, 

c) 10-30 tomeg% karbidmeszet, amelynek szaraz- 



anyagtartalma min. 80 tdmeg%, es amely 

60-70 tomeg%-ban CaO-ot 

1,5-2,5 tomeg%-ban Si0 2 -ot 

0,5-2,0 tomeg%-ban Al 2 0 5 -ot 
5 0-1 ,0 tomeg%-ban Fe 2 O r ot 

0-1 tomeg%-ban Ti0 2 -ot 

0-1 tomeg%-ban MgO-ot 

0-1 tomeg%-ban Na 2 0-ot 

0-1 tomeg%-ban K 2 0-ot 
10 0,5-1 ,5 tomeg%-ban SO r ot tartalmaz, es 

d) 0,5-10 tomeg% duzzasztott perlitet 

e) 10-20 tomeg% vizzel homogenizalunk, sajtolofor- 
maban ismert modon sajtoljuk, majd 

0 a nyers epftoelemeket 270-280 °C-on autoklavban 
1 5 gtfzoljuk. 



